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2. 
3. 



Bei dlesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht der von der mit rW 
SletT^frZefS PrQfUn9 beaUftra9ten BSh6rde naCh ^ 35 erStellt wurd * ST Anme.der gemaB 
Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. M (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 6 Blatter; dabei handelt es sich urn 

M Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Berirht 

mternat.onalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Faskung hinausgeht 3 9 



□ 



b. □ 



i^l n Jf S L nt Z nati0n ^ e BQro Standi) insgesamt (bitte Art und Anzahl dendes elektronischen Datentraaar^ 
angeben) der/die em Sequenzprotokoll und/bder die dazugehorigen Tabellen enSenthtlten nu -In 9 ( * 

^^JcS^r ZUSatZf6ld ^ ^enzp.Stokon angegeb^S^itt 802 der 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



K Feld Nr. I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
13 Feld Nr. V 



□ 
□ 
□ 



Feld Nr. VI 
Feld Nr. VII 
Feld Nr. VIII 
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Prioritat 

^SSS^ eineS Gutachtens Gber Neuheit > erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatiakeit 

und der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StttanW»AS^Iung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1. Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldunq in der SorachP in rw oi 
eingere,cht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben S s P racne . der sie 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folaende SorarhA 

be, der es sich um die Sprache der Ubersetzung hanSeft. dfe fur fo&S5£^lS£&M worden isf 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 
U Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersafrhiattor h;* w 
Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorqeleat wurden KfijSSf^ J? ^ 
"ursprunglich eingereichf und sind ihm nicht beigefOgt)- 9 ' 9 ™ Rahmen dieses befits als 

Beschreibung, Seiten 

1 " 33 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

emgegangen am 07.06.2005 mit Schreiben vom 01 .06.2005 
Sequin Und/ ° der 6tWaigen d -^eh6rigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angahen): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle <=><=< r>7=f.^-^ ■ ±_ ^ 

"ersetzt" versehen werden. dieser Blatter mzt der Bemerkung 
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1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 

_ _ . . , Nein: Anspruche 

Erfindensche Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

~ i • a . Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



1-23 
1-23 
1-23 
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BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT lnternat,onales Aktenzeichen 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/050Q04 

Zu Punkt V 

Begmndete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : EP-A-0 983 966 (DEGUSSA-HUELS AKTIENGESELLSCHAFT; DEGUSSA 

AG) 8. Marz 2000 (2000-03-08) 
D2: EP-A-0 901 986 (DEGUSSA-HUELS AKTIENGESELLSCHAFT; DEGUSSA 
AG) 17. Marz 1999 (1999-03-17) 

D3: EP-A-0 755 899 (DEGUSSA-AKTIENGESELLSCHAFT) 29. Januar 1 997 (1 997- 
01 "29) 

D4: WO 96/35639 A (PPG INDUSTRIES, INC) 14. November 1996 (1996-11-14) 
D5: EP-A-0 745 558 (DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT; DEGUSSA-HUELS 

AKTIENGESELLSCHAFT) 4. Dezember 1 996 (1 996-12-04) 
D6: EP-A-0 407 262 (RHONE-POULENC CHIMIE) 9. Januar 1991 (1991-01-09) 



Die vorliegende Anmeldung beansprucht Fallungskieselsauren, die durch spezialle 
Parameterbereiche definiert sind (Anspruche 1-8). Die anmeldungsgemassen 
Fallungskieselsauren konnen mit Organosilanen modifiziert werden (Anspruche18 und 19) 
Die Herstellungsverfahren dieser Fallungskieselsauren werden in den Anspruchen 9-1 7 
und 20 beansprucht. 

Die Verwendungsmoglichkeiten werden in den Anspruchen 21 und 22 offenbart 
Eine vulkanisierbare Kautschukmischung, die die nicht oberflachenmodifizierte 
Fallungskieselsaure enthalt, wird in Anspruch 23 beansprucht. 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. 

Dokument D1 offenbart eine Fallungskieselsaure mit den folgenden physikalisch- 

chemischen Daten: 

- BET-Oberflache: 80-1 80 m 2 /g 
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- CTAB- Oberflache: 80-139 m 2 /g 

- Verhaltnis BET/CTAB: 1,0-1,6 

- Searszahl: 5-25 ml 

- DBP-Zahl: 200-300 ml/100g 

Dokument D4 (Seite 16, Zeile 28 bei Seite 17, Zeile 3) zeigt, dass Fallungskieselsauren 
normalerweise 1-7 Gewichts% Feuchte enthalten. Solches wird durch die Dokumente D5 
und D6 bestatigt (siehe D5, Seite 8, Zeilen 1-12; D6, Beispiele 1-3). 
Die Feuchte wird deshalb im D1 als implizit offenbart angesehen. 
Die Fallungskieselsaure kann auch durch Organosilane oberflachenmodifiziert werden 
(D1 , Anspruche 1 1 und 12; Seite 6, Zeile 2 bis Seite 8, Zeile 10). 
Die Fallungskieselsaure kann in vulkanisierbaren Kautschukmischungen als 
Verstarkerfullstoff eingemischt werden. 

Dokument D1 unterscheidet sich von dem Gegenstand des vorliegende Anspruch 1 
dadurch dass kein Verhaltnis von Searszahl zu BET-Oberflache beansprucht wird. 

Der vorliegende Anspruch 1 scheint eine Auswahlerfindung hinsichtlich D1 darzustellen. 

Eine Auswahlerfindung liegt vor, wenn die folgenden drei Erfordernisse erfullt sind: 

- Es liegt ein technischer Effekt vor. 

- Die Beispiele aus dem Stand der Technik sind ausreichend weit von den 
Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung entfernt 

- Es wird ein ausreichend schmaler Bereich, verglichen mit dem im Stand 
der Technik beschriebenen Bereich, beansprucht. 

Die Fallungskieselsaure gemass Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung unterscheidet 
Ift n^rfrt !° h n .^n Beispielen aus D1, da das Merkma. "Verhaltnis Searszahl zu 
BET-Oberflache" hoher ist, d. h. die Fallungskieselsauren aus D1 besitzen weniqer OH- 
Gruppen pro Quadratmeter Oberflache. wemger um 

Der Anmelder hat uberraschende technische Effekte gegeniiber dem Stand der Technik 
geze.gt. D.ese technische Effekte sind eine erhohte KauLhutkaktivitat, Ze sehr quteL 
Dispersionsverhalten und eine niedrigere Vulkanisationszeit 9 
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Diese drei Erfordemisse und somit das Kriterium des Artikel 33 (2) (3) PCT scheinen durch 
den vorliegenden Anspruch lerfullt zu sein. " aurcn 

(A%k G Jl 3 (ir(S) pg S T) AnSpmch 1 kann SOmit a,s neu und erfinderisch angesehen werden 

Die Ansprtiche 2-8 1 8, 19 sind vom Anspruchl abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit sowie die 
Verfahrensanspruche 9-17, 20 und die Verwendungsanspruche 21-23. 
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Geanderte Patentanspriiche: 

1 . Fallungskieselsaure gekennzeichnet durch folgende physikalisch-chemische Parameter: 
CTAB-Oberflache 1 00 - 200 m 2 /g 

5 BET/CTAB-Verhaltnis 0.8-1 .05 

DBP-Zahl 210-280 g/(100 g) 

Searszahl V 2 10 - 30 ml/(5 g) 

Feuchte 4-8% 
Verhaltnis Searszahl V2 zur 

10 BET-Oberflache 0. 150 bis 0370 ml/(5 m 2 ) 

2. Fallungskieselsaure nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Verhaltnis BET/CTAB 0.9 bis 1.03 betragt. 

15 

3. Fallungskieselsaure nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Searszahl V 2 20 bis 30 ml/(5 g) betragt. 

20 4. Fallungskieselsaure nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die CTAB-Oberflache 100 bis 160 m 2 /g betragt. 

5. Fallungskieselsaure nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass die DBP-Zahl 250 bis 280 g/(100 g) betragt. 

6. Fallungskieselsaure nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

30 dass die BET-Oberflache 80-110 m 2 /g betragt. 

7. Fallungskieselsaure nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dass die BET-Oberflache 110-150 m 2 /g betragt. 

8. Fallungskieselsaure nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass das Verhaltnis Searszahl V 2 zur BET-Oberflache 0.170 bis 0.370 ml/(5 m 2 ) betragt. 

9. Verfahren zur Herstellung von Fallungskieselsauren, 
dadurch gekennzeichnet, 

10 dass nacheinander 

a) eine wassrige Losung eines Alkali- oder Erdalkalisilikats und/oder einer organischen 
und/oder anorganischen Base mit einem pH-Wert von 7 bis 14 vorgelegt, 

b) in diese Vorlage unter Riihren bei 55 bis 95 °C fur 10 bis 120 Minuten gleichzeitig 
Wasserglas und ein Sauerungsmittel dosiert, 

1 5 g) die erhaltene Suspension 1 bis 1 20 Minuten bei 80 bis 98 °C nachgeruhrt, 

h) mit einem Sauerungsmittel auf einen pH-Wert von 2.5 bis 5 angesaueit und 

i) filtriert und getrocknet wird. 

1 0. Verfahren nach Anspruch 9, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dass nach Schritt b) ein- bis zweimal die Schritte 

c) Stoppen der Zudosierung ffir 30 bis 90 Minuten unter Einhaltung der Temperatur 
und 

d) anschlieBend gegebenenfalls gleichzeitiges Zudosieren von Wasserglas und einem 
Sauerungsmittel bei gleicher Temperatur unter Riihren fur 20 bis 120, bevorzugt 



25 



20 bis 80 Minuten 
zusatzlich durchgefuhrt werden. 

1 1 . Verfahren nach den Anspriichen 9 und 10, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dass nach b) oder d) der pH-Wert in Schritt e) durch Zugabe eines Sauerungsmittels auf 3 
bis 1 1 eingestellt wird. 
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1 2. Verfahren nach Anspruch 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass nach Schritt b) oder d) der pH-Wert in Schritt e) dutch Zugabe von Saure auf 7 bis 10 
eingestellt wird. 

5 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der P H-Wert in einem zusatzlichen Schritt f) durch Zugabe einer basischen 
Verbindung auf 8 bis 14 erhoht wird. 

10 

1 4. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als Base ein Alkali- und/oder Erdalkalisilikat und/oder ein Alkali- und/oder ein 
Erdalkalihydroxid verwendet wird. 

15 

1 5. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 14 
dadurch gekennzeichnet, 

dass wahrend einem der Schritte a) bis h) eine Zugabe eines organischen oder 
anorganischen Salzes erfolgt. 

20 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 1 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zur Trocknung ein Stromtrockner, Spriihtrockner, Etagentrockner, Bandtrockner, 
Drehrohrtrockner, Flash-Trockner, Spin-Flash-Trockner oder Diisenturm eingesetzt wird. 

25 

1 7. Verfahren nach den Anspriichen 9 bis 1 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass nach der Trocknung eine Granulation mit einem Walzenkompaktor durchgefuhrt 
wird. 



30 



18. Fallungskieselsauren nach einem der Anspruche 1 bis 8 oder hergestellt nach einem der 
Anspruche 9 bis 17, 
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10 



15 



30 



dadurch gekennzeichnet, 

dass ihre Oberflachen mit Organosilanen der Formel I bis III modifiziert sind: 
[SiR'nCROMAlkU^qPB] 

SiR , n (RO) 3 - n (Alkyl) ^ 
oder 

SiR'^RO^nCAlkenyl) ^ 
in denen bedeuten 

B: -SCN, -SH, -CI, -NH 2 , -OC(0)CHCH 2 , -OC(0)C(CH 3 )CH 2 (wenn q = 1) oder 

-S w - (wenn q = 2), wobei B chemisch an Alk gebunden ist, 
R und R 1 : aliphatischer, olefmischer, arornatischer oder arylaromatischer Rest mit 2-30 
C-Atomen, der optional mit den folgenden Gruppen substituiert sein kann: 
Hydroxy-, Amino-, Alkoholat-, Cyanid-, Thiocyanid-, Halogen-, Sulfon-saure-, 
Sulfonsaureester-, Thiol-, Benzoesaure-, Benzoesaureester-, Carbonsaure-' 
Carbonsaureester-, Acrylat-, Metacrylat-, Organosilanrest, wobei R und R 1 eine 
gleiche oder verschiedene Bedeutung oder Substituierung haben konnen. 
n: 0, 1 oder 2, 

Alk: einen zweiwertigen unverzweigten oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest 

mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, 
m: Ooderl, 

20 Ar: einen Arylrest mit 6 bis 12 C-Atomen, bevorzugt 6 C-Atomen, der mit den 

folgenden Gruppen substituiert sein kann: Hydroxy-, Amino., Alkoholat-, 
Cyanid-, Thiocyanid-, Halogen-, Sulfonsaure-, Sulfonsaureester-, Thiol-, 
Benzoesaure-, Benzoesaureester-, Carbonsaure-, Carbonsaureester-, Acrylat-, 
Metacrylat-, Organosilanrest. 

P: 0 oder 1 , mit der Maflgabe, dass p und n nicht gleichzeitig 0 bedeuten, 

q: 1 Oder 2, 

w - eine Zahl von 2 bis 8, 

r: 1 » 2 oder 3, mit der MaBgabe, dass r + n + m + p = 4, 

Alkyl: einen einwertigen unverzweigten oder verzweigten gesattigten 
Konlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, bevorzugt 2 bis 8 
Kohlenstoffatomen, 

Alkenyl: einen einwertigen unverzweigten oder verzweigten ungesattigten 
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Kohlenwasserstoffirest mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen, bevorzugt 2 bis 8 
Kohlenstoffatomen. 

1 9. Fallungskieselsauren nach einem der Anspriiche 1 bis 8 oder hergestellt nach einem der 
5 Anspriiche 9 bis 17, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ihre Oberflachen mit Siliciumorganischen Verbindungen der Zusammensetzung 
SiR 2 4 -nX n (rnit n = 1, 2, 3, 4), 

[SiR 2 x X y O] 2 (mit 0 < x < 2; 0 < y < 2; 3 < z < 1 0, mit x + y = 2), 
10 [SiR 2 x X y N] z (mit 0 < x < 2; 0 < y < 2; 3 < z < 1 0, mit x + y = 2), 

SiR 2 n X m OSiR 2 oXp (mit 0<n<3;0<m<3;0<o<3;0<p<3 5 mitn + m = 3,o4-p = 
3)> 

SiR 2 n X m NSiR 2 0 Xp (mit 0<n<3;0<m<3;0<o<3;0<p<3, mit n + m = 3, o + p = 
3), 

15 und/oder 

SiR 2 n X m [SiR 2 x X y O] z SiR 2 oX p (mit 0<n<3;0<m<3;0<x<2;0<y<2;0<o<3;0< 
p < 3; 1 <z < 10000,mitn4-m = 3,x + y = 2,o + p = 3) 
wobei bedeuten 

R 2 : substituierte und/oder unsubstituierte Alkyl- und/oder Arylreste mit 1-20 
20 Kohlenstoffatomen und/oder Alkoxy- und/oder Alkenyl- und/oder Alkinyl- 

-Gruppen und/oder schwefelhaltige Gruppen 
X: SilanoK Amino-, Thiol-, Halogen-, Alkoxy-, Alkenyl- und/oder Wasserstoff-Rest, 
modifiziert sind. 

25 20. Verfahren zur Herstellung der Kieselsauren gemafi einem der Anspriiche 1 8 oder 1 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass man die Fallungskieselsauren mit Organosilanen in Mischungen von 0.5 bis 50 
Teilen, bezogen auf 100 Teile Fallungskieselsaure, insbesondere 1 bis 15 Teile, bezogen 
auf 100 Teile Fallungskieselsaure, modifiziert, wobei die Reaktion zwischen 
30 Fallungskieselsaure und Organosilan wahrend der Mischungsherstellung (in situ) oder 

auBerhalb durch Aufspruhen und anschlieflendes Tempern der Mischung, durch Mischen 
des Organosilans und der Kieselsauresuspension mit anschlieBender Trocknung und 
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Temperung durchgefiihrt wird. 

21. Verwendung von Kieselsauren gema/3 einem der Anspriiche 1 bis 20 in 
Elastomerenmischungen, vulkanisierbaren Kautschukmischnngen und/oder sonstigen 
Vulkanisaten, wie Luftreifen, ReifenlauffMchen, Kabelmanteln, Schlauchen, Treibriemen, 
Forderbandern, Keilriemen, Walzenbelagen, Reifen, Schuhsohlen, Dichtungen und 
Dampfongselementen. 

22. Verwendung von Kieselsauren nach einem der Anspriiche 1 bis 20 in Batterieseparatoren, 
als Anti-BlocMng-Mittel, als Mattierungsmittel in Farben und Lacken, als Trager von 
Agrarprodukten und Nabxungsmitteln, in Beschichtungen, in Druckfarben, in 
Feuerloschpulvern, in Kunststoffen, im Bereich Non impact printing, in Papiermasse, im 
Bereich Personal care. 

15 23. Vulkanisierbare Kautschukmischungen und Vulkanisate, die die Fallungskieselsaure 
gema/3 Anspruch 1 mit folgenden physikalisch-chemischen Parametern 

CTAB-Oberflache 1 0 0 - 200 m 2 /g 

BET/CTAB-Verhaltnis 0.8 - 1 .05 

20 DBP-Zahl 210-280g/(100g) 

SearszahlV 2 10-30 ml/(5g) 



10 



4 - 8 % 



25 



Feuchte 
Verhaltnis Searszahl V 2 zur 

BET-Oberflache 0 . 1 50 bis 0.370 ml/(5 m 2 ) 

als Fiillstoff enthalten. 
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